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@ Heizeinrichtung fur ein Haushaltsgerat 

@ Bei einer Heizeinrichtung fiir ein Haushaltsgerat ist zwi- 
schen einer zu beheizenden Flache 2 des Gerats und einer 
elektrisch leitenden Heizfolie 1 als elektrische Isolation 
eine keramikgefullte Polymerschicht 3 angeordnet. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betriffl cine Heizeinrichtung fur ein 
Haushaltsger&t 

[0002] Bei Haushaltsgeraten, wie Waschmaschinen oder 5 
Geschirrsptilmascbinen, sind elektrische Widerstandsbehei- 

zungen zum Aufheizen von Wasser bzw. Lauge oder Trock- 
nungsluft vorgesehen. Bei Waschmaschinen oder Geschirr- 
spulmaschinen sind diese Bcheizungen als Rohrhcizkorper 
oder als Durchlauferhitzer ausgebildet. Werden Rohrheiz- lO 
korper verwendet, dann muss der Bottich der Waschma- 
schine bzw. der Spulbehalter des Geschirrspiilers entspre- 
chende Durchfuhrungs-Durchbriiche aufweisen. Sind 
Durchlauferhitzer vorgesehen, dann sind Rohrleitungen 
bzw. Schlauche erforderUch, um den Durchlauferhitzer in is 
den Wasserkreislauf einzubinden. 

[0003] Strahlungsheizkdrper mit MetaUfolien-HeizIeitem 
sind in der DE 196 38 640 Al beschrieben. Der Heizleiter 

soil dort moglichsl frei licgen. Er muss Temperaturcn von 
weit iiber 200°C erreichen konnen. 20 
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Heizeinrichtung 
vorzuschlagen, die Durchbriiche am Haushaltsgerat nicht 
bedingt. 

[0005] ErfindungsgemaB ist obige Aufgabe dadurch gc- 
lost, dass zwischen einer zu beheizenden Rache des Gerats 25 
und einer elektrisch leitenden Heizfolie als elektrische Isola- 
don eine keramikgefiiUte Polymerschicht angeordnet ist. 
[0006] Die Heizfolie schafft eine groBflachige Beheizung 
und steht in gut warmeleitender Verbindung mit der zu be- 
heizenden Flache. Da sie auBen an der zu l)eheizenden Ra- 30 
che angebracht werden kann, bedingt sie keine Durchbriiche 
und keine zusatzlichen Rohrleitungen. Die keramikgefiiUte 
Polymerschicht bildet die nbtige elektrische Isolation zwi- 
schen der Heizfolie und der zu beheizenden, vorzugsweise 
metallischen, Rache. 35 
[0007] Vorteilhaft ist dabei, dass keramikgefullte Poly- 
merschichten einen sehr kleinen Warmeiibergangswider- 
stand, jedoch eine hohe elektrische Isolationsfestigkeit ha- 
ben. Handelsiibliche keramikgefullte Polymerschichten sind 
bis ca. 150°C stabii. Vorzugsweise ist die zu beheizende Ra- 40 
che auBcn an cinem wasserfiillbaren Behalter des Gerats un- 
terhalb eines regularen Wasserstands vorgesehen. Durch die 
gut warmeleitende Verbindung mit der zu beheizenden Ra- 
che bleibt die Heizeinrichtung auf vergleichsweise niedri- 
gen Temperaturen, Zur SoUtemperatur des zu erwarmenden 45 
Mediums besteht nur eine vergleichsweise kleine Differenz, 
was zu einem hohen Wirkungsgrad fuhrt. 
[0008] Die beschriebene Heizeinrichtung ist flachbauend 
und kann in GroBe und Form an die zu beheizende Flache 
angepasst werden. 50 
[0009] Die Heizfolie ist vorzugsweise zu einem Heizlei- 
terbahn-Muster gestanzt und/oder geatzt. Die Polymer- 
schicht kann auf die zu beheizende Rache oder die Heizfolie 
aufgebracht werden. Aufgrund der der Polymerschicht eige- 
nen Klebereigenschaften kann dabei die Heizfolie mit der zu 55 
beheizenden Flache verklebt sein. 

[0010] In anderer Ausgestaltung der Erfindung kann als 
Trager ein warmeleitendes, insbesondere metallisches, 
Formleil vorgesehen sein, auf das mittels der Polymer- 
schicht die Heizfolie aufgebracht ist. Diese Heizeinrichtung 60 
lasst sich als Baugruppc vorfcrtigcn und an die zu behei- 
zende Flache anselzcn oder andriicken. Bei einer Waschma- 
schine beispielsweise ist das Formteil an die Form des Bot- 
dchs angepasst. 

[0011] An der der Polymerschicht abgewandten Seite ist 65 
in weiteier Ausgestaltung die Heizfolie durch einen Isolati- 
ons-Formkorpcr oder eine Isolations-Schicht abgcdeckt. 
Dies verringert die Warmeabstrahlung nach auBen - von der 
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zu beheizenden Rache weg - und gibt die notige Isolation 
und den nodgen Schutz der Heizfolie. Der Isolations-Form- 
korper kann auch dcm Andriicken der Heizeinrichtung an 
die zu beheizende Flache dienen. 

[0012] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfin- 
dung ergeben sich aus den Unteransprlichen und der folgen- 

den Beschreibung von Ausfuhrungsbeispielen. In der Zeich- 
nung zcigen: 

[0013] Fig. 1 einen Aufbau einer Heizeinrichtung sche- 
matisch, 

[0014] Fig. 2 eine Aufsicht der Heizeinrichtung, 

[0015] Fig. 3 einen Schnitt einer Heizeinrichtung an einer 

zu beheizenden Flache, 

[0016] Fig. 4 eine weitere Ausfuhrung der Heizeinrich- 
tung an einem Bottich einer Waschmaschine, 
[0017] Fig. 5 eine Heizeinrichtung an einem SpUlbehalter 
eines Geschirrspiilers und 

[0018] Fig. 6 eine Heizeinrichtung fiir einen Wasserkoch- 

topf. 

[(M)19] Eine Heizeinrichtung weist eine elektrisch leitende 
Widerstands-Heizfolie 1 auf, die beispielsweise aus einer 
Eisen-Chrom-Aluminium-Legierung besteht. Die Heizfolie 
1 ist zu einem Heizleiterbahn-Muster, beispielsweise Maan- 
dermuster (vgl. Fig. 2), gestanzt und/oder geatzt. Mit der 
Heizfolie 1 soli eine warmeleitende, insbesondere metalli- 
sche Rache 2 beheizt werden. 

[0020] Zwischen der Heizfolie 1 und der Flache 2 ist eine 
keramikgefullte Polymerschicht 3 vorgesehen, deren Dicke 
etwa 70 bis ISO mym betragt. Die Polymerschicht 3 kann 
vor oder nach dem Formen des Heizleitcrbahn-Musters auf 
die Heizfolie 1 aufgebracht werden. Sie kann auch auf die zu 
beheizende Rache 2 aufgebracht werden. 
[0021] Bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 3 ist die 
Polymerschicht 3 auf die zu beheizende Rache 2 aufge- 
bracht, die beispielsweise eine Zone eines Bottichs einer 
Waschmaschine ist. Die Heizfolie 1 ist von einem Isolad- 
ons-Formkorper 4 mittels eines oder mehrerer Federele- 
mente 5 gegen die Polymerschicht 3 gedriickt. Der Isolati- 
ons-Formkorper 4 deckt die Heizfolie 1 ab. Er besteht bei- 
spielsweise aus VermiculiL 

[0022] Beim Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 4 weist die 
Heizeinrichtung zusatzlich ein warmeleitendes, metalli- 
sches Formteil 6, beispielsweise Aluminium-Formteil, auf, 
das der zu beheizenden Rache, im Beispielsfall dem Bottich 
7 einer Waschmaschine, angepasst ist. 
[0023] Zwischen dem Isolations-Formkorper 4 und dem 
warmeleitenden Formteil 6 liegen die Heizfolie 1 und die 
Polymerschicht 3, wobei die Polymerschicht 3 zwischen der 
Heizfolie 1 und dem warmeleitenden Formteil 6 vorgesehen 
ist. Durch die Klebeeigenschaften der Polymerschicht 3 sind 
das Formteil 6 und die Heizfolie 1 miteinander verklebt. 
Auch der Isoladons-Formkorper 4 kann mit der Heizfolie 1 
verklebt sein. Er kann jedoch auch - ahnlich wie bei Fig. 3 - 
an die Heizfolie 1 gedrUckt sein. 

[0024] Die Fig. 5 zeigt eine Fig. 4 ahnliche Heizeinrich- 
tung, jedoch angepasst an einen Spulbehalter 8 einer Ge- 
schirrspiilmaschine. Mit der Heizeinrichtung ist die Luft im 
Spulbehalter 8 zum Trocknen des Geschirrs aufheizbar. 
[0025] Das Ausfuhrungsbeispiel nach Fig. 6 zeigt eine 
Heizeinrichtung fur einen Wassertopf 9. Der Isoladons- 
Formkorper 4 weist eine Vcrtiefung zur Aufnahme des Was- 
sertopfes 9 auf. Am Grund der Vcrtiefung sind die Heizfolie 
1 und die Polymerschicht 3 angeordnet. 
[0026] Die Heizeinrichtung ist bei den Ausfuhrungsbei- 
spielen nach den Fig. 3, 4, 5 auBen an und bei Fig. 6 unter ei- 
nem wasserflilibaren Behalter, Botdch, Spulbehalter, Koch- 
topf angebracht. Bei einem gewissen Wasserstand im Behal- 
ter wird die Tbmperatur der Polymerschicht 3 150°C nicht 
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uberschreiten, so dass besoadere Schutzmafinahmen Uber- 
fliissig sind. 

[0027] Es ist auch mdglich, mit der Heizeinrichtung eine 
Temperatuiregelung zu integiieren. Es wird dann mittels ei- 
nes FUhlers die Temperatur der Heizeinrichtung erfasst, und s 
einem SoLlwert entspiechend wird die Heizfolie 1 ein- und 
ausgeschaltet. 

Patcntanspnichc 
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1. Heizeinrichtung fur ein Haushaltsgeral, dadurch 
gekennzeichnet, dass zwischen einer zu beheizenden 
Flache (2) des Gerats und einer elektrisch leitenden 
Heizfolie (1) als elektrische Isolation eine keramikge- 
fiillte Polymerschicht (3) angeordnet ist is 

2. Heizeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die zu beheizende RSche (2) auBen an 
einem wasserfUllbaren BehMlter (7, 8, 9) des Genits un- 
terhalb eines regularcn Wasserstands vorgesehen ist. 

3. Heizeinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 20 
gekennzeichnet, dass die Heizfolie (1) ein Heizleiter- 
bahn-Muster bildet. 

4. Heizeinrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Poly- 
merschicht (3) auf die Heizfolie (1) aufgebracht ist und 25 
mittels eines Isolations-Formkorpers (4) gegen die zu 
beheizende FlSche (2) gedriickt ist. 

5. Heizeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Polymerschicht (3) auf die zu behei- 
zende Flache (2) aufgebracht ist und die Heizfolie (1) 30 
mittels eines Isolations-Formkorpers (4) gegen die Po- 
lymerschicht (3) gedruckt ist. 

6. Heizeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Heizfolie (1) an einem warmeleiten- 
den Formteil (6) angebracht ist, wobei die Polymer- 35 
schicht (3) zwischen der Heizfolie (1) und dem warme- 
leitenden Formteil (6) liegt, und dass das Formteil (6) 

an dar zu beheizenden Rache (2) fesdegbar ist. 

7. Heizeinrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Formteil (6) der Gestalt der zu behci- 40 
zenden Flache (2) angepasst ist. 

8. Heizeinrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Heizfo- 
lie (1) an der der Polymerschicht (3) abgewandten 
Seite von einem Isoladons-Formkorper (4) abgedeckt 45 
ist. 

9. Heizeinrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Isoladons-Formkorper (4) aus Ver- 
miculit besteht. 

10. Heizeinrichtung nach einem der vorhergehenden 50 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Heizfo- 
lie (1) durch Kiebereigenschaften der Polymerschicht 
(3) selbst mit dieser verklebt ist. 

11. Heizeinrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Poly- 55 
merschicht (3) die Heizfolie (1) mit der zu beheizenden 
Flache (2) oder dem warmeleitenden Formteil (6) ver- 
klebt. 

12. Heizeinrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Poly- 60 
merschicht (3) cine Dickc von ctwa 70 bis 150 mym 
aufwcist. 

13. Heizeinrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Heizfo- 
lie (1) eine Bisen-Chrom-Aluminium-Legierung ist. 65 

14. Heizeinrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Heizein- 
richtung auBen am Bottich (7) einer Waschmaschine 



angeordnet ist. 

15. Heizeinrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Heizein- 
richtung auBen an einem Spiilbehalter (8) eines Ge- 
schirrspUlers angeordnet ist. 

16. Heizeinrichtung nach einem der vorhergehenden 

Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass auf die Heiz- 
einrichtung ein Wasserlopf (9) aufsetzbar ist. 
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